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L' invention a eesentiellement pour objet un matdriau a base de 
polypropylene isolant et resistant aux acides concu notamment pour 
Stre utilise dans la fabrication des bacs et couvercles de batteries 
d'accumulateurs pour automobiles. 
5 II est connu dans la fabrication de batteries d Accumulate urs 

de mouler en parois minces diff brents materiaux de synthese, isolants 
et re*sistants aux acides de facon a obtenir des bacs et des couver- 
cles. Les materiaux de synthese utilises peuv en t etre des materiaux 
a liant bitumineux du celluloid, de 1' Ebonite, des polystyrenes di- 

10 vers, du polyethylene, du polypropylene, PVC, ABS, etc. Ces mate- 
riaux presentent des caracteristiques propres et permettent des 
realisations d •accumulateurs tres diffSrentes tant du point de vue 
technique que du point de vue commercial. 

Cependant il est apparu au technicien que le collage du cou- 

15 vercle sur le bac de 1 f accumulateur autorise la mise en oeuvre de 
connexions e*lectriques internes simplifiees qui ne peuvent £tre 
utilistes s'il est ndcessaire de souder a chaud ledit couvercle sur 
ledit bac, de telle sorte que I'utilisation de la methode de collage 
facilite sensiblement la fabrication des batteries d f ac cumulate urs. 

20 Parmi les materiaux £nume>£s ci-dessus, le polypropylene est 

le plus r£cemment utilise. Neanmoins il presente outre un prix 
d 1 achat eleve, les inconvenient s d'etre diff icilement collable et 
d'etre peu rigide comparativement a d'autres materiaux de synthese. 
Pour eViter ces inconv£n±ents 1' invention propose un mat^riau 

25 h base de polypropylene qui consiste en un melange d'une matiere 
plastique constitute par une variante homopolymere ou copolymere de 
polypropylene, d'une charge inerte finement diviste et d f un plasti- 
fiant, dans des proportions telles que les pourcentages en poids de 
la charge et du plastifiant par rapport au poids total dudit mate- 

30 riau soient respectivement compris entre 32 et 68% et entre 2 et 5$. 

En effet, il a ete vtrifie par le technicien que le polypropy- 
lene voyait ses caracteristiques techniques de base comme la rigi- 
dity, la facility de moulage et de collage, sensiblement amdlior£es 
apres avoir ete melange a une masse important e de charge appropriee 

35 associee a un plaBtifiant. 

Selon une autre caracttristique de 1' invention, ladite charge 
est constitute par du talc, du kaolin, de la silice ou du charbon 
pulverise, et ledit plastifiant est constitue par des hydrocarbures 
a masse moltculaire tlevee, comme la paraffine, lesquels peuvent 

40 fctre eVentuellement chlorts, ou par des savons insolubles. 
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Selo'n V invention, le melange prtcite* est realise* en boudinant 
en continu la matiere plastique, la charge et le plastifiant > II 
peut etre tgalement realise* en chauffant la matiere plastiquo jus- 
qu'a eon point de fusion dans un malaxeur et en incorporant ensuite 
5 progressivement avec malaxage dans la matiere plastique -la charge 
et le plastifiant. 

L' invention sera mieux comprise a la lecture de la description 
qui va suivre et qui a pour objet un mode de realisation prtftrentiel 
d ! un materiau a base de polypropylene selon I'invention. 

10 Dans un malaxeur, on chauffe jusqu'a fusion un certain poids de 

matiere plastique constitute par une variante de polypropylene. On 
realise ensuite un malaxage par incorporation dans le polypropylene 
d'une charge constitute de talc finement diviae* a laquelle a tte 
ajoutt un plastifiant constitut de paraffine dans des proportions 

15 pouvant atteindre respectivement par exemple les valeurs de 1 50£ et 
6% du poids du polypropylene, de telle sorte que le mattriau de base 
de polypropylene ainsi obtenu ait une composition dont les pourcen- 
tages en poids soient voisins respectivement de 39#, 57,5!* et 3,5# 
pour le polypropylene, le talc et la paraffine, 

20 Parmi les avantages du mattriau a base du polypropylene obtenu 

gr&ce a I'invention ce dernier prtsente une grande facility de mou- 
lage et confere aux objets moults des caracteristiques inttressantes 
du point de vue de la rigiditt, de 1' insensibility aux deformations 
lors du moulage et du dtmoulage, de la facility de collage et de 

25 l 1 amelioration du prix de revient. 
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REVENDICATIONS 

1. Materiau a base de polypropylene caracterise en ce qu ! il 
consiste en un melange d'une matiere plastique constituee par une 
variante homopolymere ou copolymere de polypropylene, d'une charge 
inerte finement divisee et d'un plastifiant dans des proportions 

5 telles que les pourcentages en poids de la charge et du plastifiant 
par rapport au poids total dudit materiau, soient respectivement 
compris entre 32 et 68# et entre 2 et 5%. 

2. Materiau a base de polypropylene selon la revendication 1 
caracterise en ce que ladite charge est constituee par du talc, du 

10 kaolin, de la silice ou du charbon pulverise et que ledit plastifi- 
ant est constitue' par des hydrocarbures a masse moleculaire elevee, 
comme la paraffine, lesquels peuvent etre eventuellement chl.ores, ou 
par des savons insolubles. 

3. Procede de fabrication du materiau a base de polypropylene 
15 selon l'une des revendications 1 et 2 caracterise en ce qu'il con- 
siste a boudiner en continu ladite matiere plastique, ladite charge 
et ledit plastifiant. 

4. Procede de fabrication du materiau- a base de polypropylene 
selon l'une des revendications 1 et 2 caracterise en ce qu f il con- 

20 siste a chauffer ladite matiere plastique jusqu'a son point de fusion 
dans un malaxeur et a incorporer ensuite progressivement avec mala- 
xage dans ladite matiere plastique, ladite charge et ledit plasti- 
fiant . 



